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00 (57) Abstract: The invention relates to a method for producing polymer coated pigment particles, whereby a solution of a polymer 
V© in a first solution is mixed with a second solution, wherein the polymer is insoluble or is hardly soluble, in the presence of finely 
CJ distributed pigment particles. The choice of polymer enables the pigment particle to be modified as desired. 

n 

° (57) Zusammenfessung: Beschrieben wird ein Verfahren zur Herstellung von polymerumhiillten Pigmentteilchen, bei dem man in 
O Gegenwart fein verteilter Pigmentteilchen eine Losung eines Polymers in einem ersten Losungsmittel mit einem zweiten Losungs- 
S mittel vermischt, in dem das Polymer nicht oder kaum I6slich ist. Durch Wahl des Polymers kann das Pigmentteilchen in gewiinschter 
^ Weise modifiziert werden. 
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Verfahren zur Herstellung von polymerumhullten Pigmentteilchen 
durch prazipitation 

5 Beschreibung 

Die vorliegende Erf indung betrif ft ein Verfahren zur Herstellung 
von polymerumhullten Pigmentteilchen, die so hergestellten Pig- 
mentzubereitungen sowie deren Verwendung. 

Pigmente und Dispersionsf arbstof f e sind wichtige wasserunlosliche 
Farbmittel. Zum Erzielen einer optimalen Farbstarke und Brillanz 
ist ihr Vorliegen in kolloid-disperser Form bei geringer Teil- 
chengroBe und enger TeilchengroBeverteilung haufig erforderlich. 
15 Die Pigmente und Dispersionsfarbstof fe mtlssen gegen Agglomeration 
und Flockung stabilisert werden. Besonders wichtig ist die kollo- 
id-disperse Verteilung beispielsweise beim Ink-Jet-Druck, einem 
weitverbreiteten Verfahren zum kontaktlosen Bedrucken von ver- 
schiedenen Printmedien. 

20 

Die WO 99/51695 beschreibt prazipitierte, wasserunlosliche Farb- 
stof fe in kolloid-disperser Form mit einer mittleren Teilchen- 
groBe von 5 nm bis 1 yaa und mit einer Varianz von weniger als 50 
%. Das Ausf alien der Farbstoffpartikel in kolloid-disperser Form 
25 erfolgt durch Zugabe von Wasser zu der Losung des Farbstoffes in 
einem Losemittel. Dabei enthalt das Wasser vorzugsweise ein 
Schutzkolloid, d.h. ein wasserlosliches natiirliches oder synthe- 
tisches Homo- oder Copolymer. 

30 Die DE 198 45 078 Al betrifft f arbstof fhaltige Polymerpartikel, 
die in einer Matrix eines im Wesentlichen wassemnloslichen Poly- 
mers mindestens einen Farbstoff enthalten und eine mittlere Teil- 
chengrbBe im Bereich von 5 bis 500 nm und eine Breite der Teil- 
chengr5Beverteilung (Varianz) von < 35 % aufweisen. Man fallt die 

35 f arbstof fhaltigen Polymerpartikel aus einer Losung, die in einem 
mit Wasser mischbaren organischen Losungsmittel den Farbstoff und 
ein wasserunlSsliches Polymer enthalt. 

Die WO 99/40123 offenbart ein Verfahren zur Herstellung Farbstoff 
40 enthaltender wassriger polymerisatdispersionen durch radikali- 
sche, wassrige Emulsionspolymerisation ethylenisch ungesattigter 
Monomere, wobei man wenigstens einen Teil der Monomere in Form 
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einer 6l-in-Wasser-Emulsion einsetzt, deren disperse Phase wenig- 
stens einen olloslichen Farbstoff enthalt, und im Wesentlichen 
von farbstoffhaltigen Monomertropfchen mit einem Durchmesser von 
weniger als 500 nm gebildet wird. 

5 

Alle vorstehend erwahnten Veroffentlichungen beschreiben Verf ah- 
ren unter Verwendung von Dispersionsfarbstoffen bzw. olloslichen 
Farbstoffen. Es hat sich gezeigt, dass die gemaB dem vorstehenden 
Stand der Technik hergestellten Farbemittel nachteiligerweise 
10 nicht ausreichend lichtecht und migrations stabil sind. Die Migra- 
tion von Farbstoffen stellt insbesondere beim Bedrucken von Tex- 
tilien aufgrund des unterschiedlichen Auf ziehvermogens der ver- 
schiedenen Farbstoffe auf verschiedene Geweben f besonders Misch- 
gewebe, ein Problem dar. 

15 

Die US 4, 665, 107 betrifft ein Verfahren zur Modifizierung von 
Pigmentteilchen durch Verkapseln mit polymeren Ausgangsmateria- 
lien. Dabei wird eine homogene Dispersion, bestehend aus primaren 
Pigmentteilchen und Polymer in einem kaum Oder nicht mit Wasser 

20 mischbaren organischen L6sungsmittel f in Wasser dispergiert, wo- 
bei sich eine Emulsion bildet. Durch anschlieBendes Abdestillie- 
ren des Losungsmittels werden aus den Emulsionstropfchen feste 
Teilchen gebildet. Dieses Verfahren ist insofern nachteilig f als 
die feine Verteilung einer Fliissigkeit in einer anderen - auch 

25 bei Mitverwendung von Emulgatoren - technisch sehr aufwendig ist. 
Die dispergierten TrSpfchen haben auBerdem das Bestreben zu koa- 
leszieren, da erst durch das Abdestillieren des Lbsungsmittels 
die verkapselten Pigmentteilchen entstehen. Zudem sind in der Re- 
gel mehr als ein Pigmentteilchen im Emulsionstropfchen und im da- 

30 raus erhaltenen Farbemittelteilchen enthalten. Fur optimale Bril- 
lanz und Farbstarke sollte moglichst nur ein Pigmentteilchen ver- 
kapselt sein. 

Der vorliegenden Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde r ein 
35 einfaches Verfahren zur Herstellung von lichtechten, wasserechten 
und migrations stabilen Farbmittelzubereitungen mit kolloid-dis- 
persen Farbmitteln und vorzugsweise enger TeilchengroBe zur Ver- 
fiigung zu stellen. 

40 Die Aufgabe wurde gelost durch ein Verfahren, bei dem man fein- 
teilige Pigmente mit Polymeren umhullt, indem man das Polymer in 
Gegenwart fein verteilter Pigmentteilchen aus einer Losung fallt. 
Pigmente weisen hervorragende Lichtechtheit und Migrationsstabi- 
litat auf. 

45 
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Die Erf indung betrif ft ein Verf ahren zur Herstellung von poly- 
merumhullten Pigmentteilchen, bei dem man in Gegenwart fein ver- 
teilter Pigmentteilchen eine Losung eines Polymers in einem er- 
sten Losungsmittel mit einem zweiten Losungsmittel mischt, in dem 
5 das Polymer nicht oder kaum loslich ist und das mit dem ersten 
Losungsmittel mischbar ist. 

Die Pigmentteilchen kSnnen vor dem Vermischen fein verteilt in 
der Losung des Polymers in dem ersten Losungsmittel und/oder fein 
10 verteilt in dem zweiten Losungsmittel vorliegen. Alternativ kon- 
nen die pigmentteilchen als Dispersion, deren Dispersionsmedium 
z.B. mit dem ersten Losungsmittel identisch ist, vorgelegt wer- 
den. 

15 Das verfahren laBt sich sowohl kontinuierlich als auch diskonti- 
nuierlich durchfuhren. Das vermischen erfolgt vorzugsweise unter 
turbulenten Bedingungen. Geeignete vorrichtungen zum Vermischen, 
insbesondere zum turbulenten Vermischen zweier Fliissigkeiten sxnd 
dem Fachmann bekannt, wie beispielsweise Riihrkessel, Y- oder T- 

20 Rohre, die gegebenenfalls mit statischen Mischern versehen sind, 
oder Mischdiisen. 

Die Wahl des ersten Losungsmittels richtet sich nach der Loslich- 
keit des verwendeten Polymers. Das erste Losungsmittel ist vor- 

25 zugsweise ein mit Wasser mischbares, organisches LSsungsmittel. 
Zu den mit Wasser mischbaren Losungsmitteln zahlen auch solche 
Losungsmittel, die Mischungslucken mit Wasser aufweisen. In die- 
sen Fallen werden die Mengenverhaltnisse so gewahlt, dass Misch- 
barkeit vorliegt. Im Allgemeinen sollten sie zu mindestens 10 

30 Gew.-% mit Wasser mischbar sein. Beispiele fiir geeignete LSsungs- 
mittel sind Mono- und Polyalkohole wie Methanol, Ethanol, n-Pro- 
panol, isopropanol, Glykol, Glycerin, Propylenglykol, Polyethy- 
lenglykol; weiterhin Ether wie Tetrahydrofuran, Dioxan, 1,2-Pro- 
pandiol-l-n-propylether , 1 , 2-Butandiol-l-methylether , Ethylengly- 

35 kolmonomethylether, Diethylenglykolmonomethylether; Ester wie Es- 
sigsauremethylester, Monoester von Bthylenglykol oder Propylen- 
glykolen mit Essigsaure, Butyrolacton; Ketone wie Aceton oder Me- 
thylethylketon; ftmide wie Formamid, Dimethylformamid, Dimethyl- 
acetamid, N-Methylpyrrolidon und Hexamethylphosphorsauretriamid; 
40 Sulfoxide und Sulfone wie Dimethylsulfoxid und Sulfolan; Alkan- 
carbonsauren wie Ameisensaure oder Essigsaure. 

Besonders bevorzugte erste Losungsmittel sind Methanol, Aceton, 
Tetrahydrofuran und Dimethylformamid. 
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im Einzelf all kann es sich sowohl bei dem ersten als auch bei dem 
zweiten Losungsmittel urn organische Losungsmittel handeln, z.B. 
Toluol Oder Cyclohexan als erstes Losungsmittel und Methanol oder 
Diisopropylether als zweites Losungsmittel. 

5 

Das Gewichtsverhaltnis von erstem Losungsmittel zu zweitem Lo- 
sungsmittel liegt im Allgemeinen im Bereich von 2:1 bis 1:50, 
insbesondere im Bereich von 1:4 bis 1:10. Wenn das zweite Lo- 
sungsmittel Wasser ist, wird es in der Regel im iiberschuss bezo- 
10 gen auf das erste Losungsmittel eingesetzt. Palls es erwiinscht 
ist, kann man den pB-Wert der wassrigen Phase auf einen gewiinsch- 
ten Wert einstellen. 

Das Losen des Polymers sowie das Vermischen der wassrigen Phase 
15 mit der organischen Lbsemittelphase erfolgt ublicherweise bei 
Raumtemperatur bis Siedepunkt des Losungsmittels . Vorzugsweise 
fiihrt man die Reaktion drucklos durch, wobei aber auch ein Arbei- 
ten unter Druck moglich iBt. 

20 Als Pigmente eignen sich sowohl feinverteilte organische als auch 
anorganische Pigmente sowie Gemische davon. 

Geeignete anorganische Pigmente sind: 

25 - WeiBpigmente 

wie Titandioxid (C.I. Pigment White 6), ZinkweiB, Farbenzin- 

koxid; BleiweiB; Zinksulfid, Lithopone; 

Schwarzpigmente 

wie RuB (C.I. Pigment Black 7)? Eisen-Mangan-Schwarz, Spi- 
30 nellschwarz (C.I. Pigment Black 27), Eisenoxidschwarz (C.I. 
Pigment Black 11); 
Buntpigmente 

wie Chromoxid, ChromoxidhydratgrUn ; Chromgriin (C.I. Pigment 
Green 48); Cobaltgrun (C.I. Pigment Green 50); Oltramarin- 

35 grtin; Kobaltblau (C.I. Pigment Blue 28 und 36); Ultramarin- 

blau; Eisenblau (C.I. Pigment Blue 27); Manganblau; Ultrama- 
rinviolett; Kobalt- und Manganviolett; Bisenoxidrot (C.I. 
Pigment Red 101); Cadmiumsulfoselenid (C.I. Pigment Red 108); 
Molybdatrot (C.I. Pigment Red 104); Ultramar inrot; Eisenoxid- 

40 braun, Mischbraun, Spinell-und Korundphasen (C.I. Pigment 

Brown 24, 29 und 31), Chromorange; Eisenoxidgelb (C.I. Pig- 
ment Yellow 42); Nickeltitangelb (C.I. Pigment Yellow 53); 
C.I. Pigment Yellow 157 und 164; Chromtitangelb; Cadmiumsul- 
fid und Cadmiumzinksulfid (C.I. Pigment Yellow 37 und 35); 

45 Chromgelb (C.I. Pigment Yellow 34), Zinkgelb, Erdalkalichro- 

mate, Neapelgelb; Bismutvanadat (C.I. Pigment Yellow 184); 
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Interferenzpigmente 

Metalleffektpigmente, Perlglanzpigmente. 
Ftillstoffe und/oder Mattierungsstoffe 
wie Si0 2 (Aerosil R 812,), prazipitiertes CaC0 3 ' 
5 - Magnetpigmente 

wie Cr0 2 , Fe 2 0 3 , Fe 3 0 4 , Co-modifizierte Eisenoxide, Ba-Per- 
rite, Reineisenpigmente; 

Geeignete organische Pigmente aus der Colour Index Liste sind: 

10 

Monoazopigmente 

C.I- Pigment Brown 25; 

C.I. Pigment Orange 5, 13, 36 und 67; 

c I. Pigment Red 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 17, 22, 23, 31, 48:1, 
15 48:2, 48:3, 48:4, 49, 49:1, 52:1, 52:2, 53, 53:1, 53:3, 57:1, 

251, 112, 146, 170, 184, 210 und 245; 

C.I.Pigment Yellow 1, 3, 73, 74, 65, 97, 151 und 183. 
- Diazopigmente 

C.I- Pigment Orange 16 r 34 und 44; 
20 c!l. Pigment Red 144, 166, 214 und 242? 

C.I. Pigment Yellow 12, 13, 14, 16, 17, 81, 83, 106, 113, 

126, 127, 155, 174, 176 und 188; [_ , 

Anthanthronpigmente 

C.I. Pigmente Red 168 (C.I. Vat Orange 3); 
25 - Anthrachinonpigmente 

C.I- Pigment Yellow 147 und 177; 
C.I . Pigment Violet 31; 
Anthrapyrimidinpigmente 

C.I. Pigment Yellow 108 (C.I. Vat Yellow 20); 



30 - chinacridonpigmente 



C.I. Pigment Red 122, 202 und 206 C.I.Pigment Violet 19; 
Chinophthalonpigmente 
C.I. Pigment Yellow 138; 
- Dioxazinpigmente 
35 C.I. Pigment Violet 23 und 37; 
Plavanthronpigmente 

C.I. Pigment Yellow 24 (C.I. Vat Yellow 1); 
Indanthronpigmente 

C.I. Pigment Blue 60 (C.I. Vat Blue 4) und 64 (C.I. Vat Blue 

40 6); 

Isoindolinpigmente 

C.I. Pigment Orange 69; C.I. Pigment Red 260; C.I. Pigment 
Yellow 139 und 185; 
Isoindolinonpigmente 
45 C.I. Pigment Orange 61; C.I. Pigment Red 257 und 260; 
C.I.Pigment Yellow 109, 110, 173 und 185; 
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Isoviolanthronpigmente 

C.I. Pigment Violet 31 (C.I. Vat Violet 1); 
Metallkomplexpigmente 

C.I. Pigment Yellow 117 und 153; C.I. Pigment Green 8; 
5 - Perinonpigmente 

C.I. Pigment Orange 43 (C.I. Vat Orange 7); C.I. Pigment Red 
194 (C.I. Vat Red 15); 

- Perylenpigmente 

C.I. Pigment Black 31 und 32; C.I. Pigment Red 123, 149, 178 r 
10 179 (C.I.Vat Red 23), 190 (C.I. Vat Red 29) und 224; C.I. 

Pigment Violet 29; 

- Phthalocyaninpigmente 

C.I. Pigment Blue 15, 15:1, 15:2, 15:3, 15:4, 15:6 und 16; 
C.I. Pigment Green 7 und 36; 
15 - pyranthronpigmente 

C.I. Pigment Orange 51 r C.I. Pigment Red 216 (C.I. Vat Orange 

4); 

Thioindigopigmente 

C.I. Pigment Red 88 und 181 (C.I. Vat Red 1); C.I. Pigment 
20 Violet 38 (C.I. Vat Violet 3); 

- Triarylcarboniumpigmente 

C.I. Pigment Blue 1, 61 und 62; C.I. Pigment Green 1; C.I. 
Pigment Red 81, 81:1 und 169; C.I. Pigment Violet 1, 2, 3 und 
27; 

25 - C.I. Pigment Black 1 (Anilinschwarz) 

C.I. Pigment Yellow 101 (Aldazingelb) ; 
C.I. Pigment Brown 22; 

Kupenfarbstoffe (auBer den bereits oben genannten) : 

30 

C.I. Vat Yellow 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 22, 26, 33 f 37, 46, 
48, 49 und 50; 

- C.I. Vat Orange 1, 2, 5, 9, 11, 13, 15, 19, 26, 29, 30 und 
31; 

35 - C.I. Vat Red 2, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 31, 32, 37, 41, 
51, 52 und 61; 

C.I. Vat Violet 2, 9, 13, 14, 15, 17 und 21; 
C.I. Vat Blue 1 (C.I. Pigment Blue 66), 3, 5, 10, 12, 13, 14, 
16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 35, 41, 42, 43, 
40 64, 65, 66, 72 und 74; 

C.I.Vat Green 1, 2, 3, 5, 7> 8, 9, 13, 14, 17, 26, 29, 30, 
31, 32, 33, 40, 42, 43, 44 und 49; 

- C.I. Vat Brown 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 17, 25, 32, 33, 35, 38, 
39, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 55, 57, 68, 72, 73, 80, 81, 82, 

45 83 und 84; 
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- c.I. Vat Black 1, 2, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 25, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 56, 57, 58, 63, 64 und 65. 

Als bevorzugte Pigmente sind Si0 2 (Aerosil), Pigment Blau 15:4, 
5 Pigment Blau 15:3, Pigment Rot 122 und Pigment Yellow 138 zu nen- 
nen. 

Das Pigment sollte mSglichst feinteilig sein. Vorzugsweise haben 
die Pigmentteilchen eine TeilchengrSJJe < 1 (im, insbesondere im Be- 
10 reich von 0,01 (im bis 0,5 |im. 

Das Gewichtsverhaltnis von Pigmentteilchen zur gesamten Menge an 
erstem und zweiten Losungsmittel betragt ublicherweise 1:20 bis 
1:10 000, vorzugsweise etwa 1:1000 bis 1:5000. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren zeichnet sich durch die Vielzahl 
der einsetzbaren Polymere aus. Man kann auch Gemische von Polyme- 
ren verwenden. Die thermischen Eigenschaften, wie die Glasiiber- 
gangstemperatur Oder der Schmelzpunkt, die mechanischen und opti- 
20 schen Eigenschaften, wie der Brechungs index, der Teilchen lassen 
sich optimal dem Anwendungszweck anpassen. Durch geeignete Wahl 
des Polymers konnen die Oberflachen der Pigmentteilchen modifi- 
ziert werden, insbesondere hydrophilisiert oder hydrophobisiert . 

25 Das oder die Polymere miissen im ersten Losungsmittel loslich, im 
zweiten Losungsmittel kaum oder gar nicht loslich sein. Im Allge- 
meinen ist das polymer zu weniger als 1 g/L im zweiten Losungs- 
mittel loslich, urn die Verluste an Polymer moglichst gering zu 
halten. Ublicherweise betragt dessen Loslichkeit im ersten L6- 

30 sungsmittel mindestens 10 g/L, urn die Flussigkeitsvolumina gering 
zu halten. Die Konzentration des im ersten Losungsmittel gelosten 
Polymers betragt ublicherweise etwa 10 g/L bis 40 g/L, insbeson- 
dere 10 g/L bis 25 g/L. Unter einem Polymer soil vorliegend auch 
ein Gemisch verschiedener Polymere verstanden werden. 

35 Das Polymer wird beim turbulenten Mischen der zwei Losungsmittel 
durch ijberschreiten seiner Loslichkeit direkt ausgefallt. Uber- 
wiegend oder vollstandig wird es auf die Pigmentteilchen prazipi- 
tiert und verkapselt diese effektiv. 

40 Geeignete Polymere sind einerseits Polyester. Sie lassen sich in 
einfacher Weise durch Kondensationspolymerisation aliphatischer, 
cycloaliphatischer und aromatischer Di-, Tri- und/oder Polycar- 
bonsauren bzw. derer funktioneller Derivate wie Anhydride oder 
Chloride mit Di-, Tri- und/oder Polyolen herstellen. Geeignete 

45 Carbonsauren sind z.B. Dicarbonsauren mit 2 bis 20 Kohlenstoff- 
atomen, vorzugsweise 4 bis 15 Kohlenstof fatomen, beispielsweise 
Malonsaure, Bemsteinsaure, Glutarsaure, Adipinsaure, Pimelin- 
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saure, Korksaure, Sebacinsaure, Dodecandisaure , Phthalsaure, Te- 
rephthalsaure, Isophthalsaure, Cyclohexandicarbonsaure etc. Geei- 
gnet sind auch Sulfobernsteinsaure und Sulf oisophthalsaure . Die 
Dicarbonsauren konnen einzeln oder als Gemische eingesetzt wer- 
5 den. Geeignete Diole sind z. B. Glykole, bevorzugt Glykole mit 2 
bis 25 Kohlenstoffatomen. Beispiele fiir geeignete Glykole sind z. 
B. 1,2-Ethandiol, 1,3-Propandiol, 1, 4-Butandiol, 1,5-Pentandiol, 
1,6-Hexandiol, 1,10-Decandiol, Diethylenglykol , 2,2, 4-Trimethyl- 
pentandiol- 1,5, 2, 2-Dimethylpropandiol- 1,3, 1, 4-Dimethylolcyclo- 

10 hexan, 1,6 -Dime thy lolcyclohexan und ethoxilierte/propoxilierte 
Produkte des 2, 2-Bis-(4-hydroxyphenyl)-propan (Bisphenol-A) , etc. 
Verzweigte und vernetzte Polyester entstehen bei der Polykonden- 
sation von drei- oder mehrwertigen Alkoholen mit polyfunktionel- 
len Carbonsauren. Geeignete Triole und Polyole weisen z. B. 3 bis 

15 25, bevorzugt 3 bis 18 Kohlenstof fatome auf . Dazu zahlen z. B. 
Glycerin, Trimethylolpropan, Erythrit, Pentaerythrit f Sorbit und 
deren Alkoxilate etc. 

Die Polykondensation von Hydroxycarbonsauren oder Lactonen fiihrt 
20 zu Polyestern vom Hydroxycarbonsaure-Typ. Diese bestehen nur aus 
einem Monomeren f den Hydroxycarbonsauren. Geeignete Hydroxycar- 
bonsauren sind a-Hydroxycarbonsauren wie Glykolsaure, Milchsaure, 
HydroxybuttersSLure, Mandelsaure, die auch in Form ihrer Lactide 
yorliegen konnen oder p- Hydroxycarbonsauren, y- Hydroxycarbonsau- 
25 ren, 6— Hydroxycarbonsauren bzw. ©—Hydroxycarbonsauren. Als Lac- 
tone fiir die Herstellung der Polyesterole eignen sich z.B. solche 
mit 3 bis 20 Kohlenstof fatomen, wie a,a —Dimethyl- p—propiolacton, 
y— Butyrolacton, e-Caprolacton usw. 

30 Als Polyester sind weiterhin Polycarbonate geeignet, die Poly- 
ester der Kohlensaure mit Hydroxyverbindungen sind. Ihre Eigen- 
schaften lassen sich in der Synthese durch geeignete Wahl der Di- 
hydroxyverbindung, die aliphatisch oder aromatisch oder ein Ge- 
misch davon sein kann, in weiten Bereichen variieren. Ein beson- 

35 ders geeignetes Polycarbonat ist Lexan 141, das von GE Plastics 
vertrieben wird. 

Geeignete Polymere sind auch Polyvinylacetale, wie Polyvinylfor- 
male oder Polyvinylbutyrale, die durch Umsetzung von Polyvinylal- 
40 kohol mit Aldehyden wie Formaldehyd oder Butyraldehyd erhaltlich 
sind, sowie Polyacetale f wie insbesondere Polyoxymethylen. 

Ferner sind Polyurethane und Polyharnstof fe brauchbare Polymere 
fiir das erf indungsgemaBe Verfahren. Diese entstehen z.B. bei der 
45 Polyaddition von Diolen bzw. Diaminen mit Diisocyanaten . Geei- 
gnete Diisocyanate sind beispielsweise Diisocyanate wie Hexame- 
thylendiisocyanat, Isophorondiisocyanat, Phenylen-l r 4-diisocya- 
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nat, Naphthylen-l,5-diisocyanat, oder Toluylen-2,4- bzw. 
-2,6-diisocyanat. Das Diol kann niedermolekular wie beispiels- 
wei.se Ethylenglykol, Propylenglykol, 1,4-Butylenglykol usw. oder 
polymer wie beispielsweise ein Polyester- oder Polyetherdiol 
5 sein. 

Als Polymere eignen sich auch Homo- oder Copolymere ethylenisch 
ungesattigter Monomere. Bei den Copolymeren kann es sich um sta- 
tistische Copolymere, Blockcopolymere, Pfropf copolymere und der- 
10 gleichen handeln. Geeignet sind Polymere, die aus 10 bis 100 
Gew.-%, vorzugsweise 20 bis 90 Gew.-% eines oder mehrerer was- 
serunloslicher ethylenisch ungesattigter Monomere, 0 bis 90 
Gew.-%, vorzugsweise 5 bis 80 Gew.-% eines oder mehrerer wasser- 
! loslicher ethylenisch ungesattigter Monomere und 0 bis 30 Gew.-%, 

J 15 vorzugsweise 2 bis 20 Gew.-% eines oder mehrerer vernetzender 
Monomere bestehen. 

Geeignete wasserunlosliche ethylenisch ungesattigte Monomere 
sind: 

20 

i) Bster von a,p-ethylenisch ungesattigten c 3 -C 8 -Monocarbonsauren 
und c 4 -C 8 -DicarbonBauren mit d-C^-Alkanolen, insbesondere 
Ci-Ce-Alkanolen. Beispiele fiir diese Mono- und Dicarbonsauren 
sind Acrylsaure, MethacrylsSure, Crotonsaure, Maleinsaure, 

25 Fumarsaure, Itaconsaure und Citraconsaure, wobei Acrylsaure 

und Methacrylsaure bevorzugt sind. Beispiele fiir d-dz-Alka- 
nole sind Methanol, Ethanol, n-Propanol, i-Propanol, n-Buta- 
nol, i-Butanol, sec-Butanol, t-Butanol, 2-Ethylhexanol, n-Oc- 
tanol und n-Dodecanol. Bevorzugte Bster sind Methylmethacry- 

30 lat, n-Butylacrylat und 2-Ethylhexylacrylat; 

ii) Vinylester von Ci-Ci 2 -Monocarbonsauren, insbesondere Ci-Cs-Mo- 
nocarbonsauren. Beispiele fiir Vinylester sind Vinylacetat, 
Vinylpropionat, Vinylbutyrat, Vinylhexanoat und Vinyldeca- 

35 noat; 

iii) vinylaromatische Verbindungen, wie Styrol und a-Methylstyrol; 

iv) C 2 -C 6 -Olefinen, wie Ethylen, Propen, 1-Buten, 2-Buten und Iso- 
40 buten oder Diolefine mit konjugierten Doppelbindungen, wxe 

Butadien oder Isopren. 

v) Acrylnitril, Methacrylnitril; Vinylether von d-Cs-Alkanolen, 
insbesondere Vinylethylether. 

45 
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Brauchbare wasserlosliche ethylenisch ungesattigte Monomere sind 
Monomere mit polaren Gruppen, d.h. anionische Monomere, kationi- 
sche Monomere und nichtionische Monomere. Sie weisen in der Regel 
eine WasserlSslichkeit von wenigstens 5 g/L bei 25 °C auf . Als 
5 wasserloslich wird ein Monomer auch bezeichnet, wenn seine ioni- 
sierte, d.h. protonierte bzw. deprotonierte , Form das angegebene 
Loslichkeitskriterium erfullt. 

Anionische Monomere sind vorzugsweise ausgewahlt unter: 

10 

i) a,p-ethylenisch ungesattigten C 3 -C 8 -Monocarbonsauren und 
C 4 -C 8 -Dicarbonsauren und den Halbestern mit Ci-C 12 -Alkanolen 
und den Anhydriden davon. Beispiele fiir diese Carbonsauren 
sind oben als Saurekomponente der Ester angegeben. Acrylsaure 

15 und Methacrylsaure sind bevorzugt; 

ii) aromatischen vinylcarbonsauren, wie 2-, 3- oder 4-Vinylben- 
zoesaure; 

20 iii)monoethylenisch ungesattigten Sulfon- und Phosphonsauren, wie 
Vinylsulfonsaure, Allylsulfonsaure, vinylbenzolsulfonsaure, 
Vinylphosphonsaure . 

Besonders bevorzugte anionische Monomere sind Acrylsaure, Meth- 
25 acrylsaure und vinylsulfonsaure. 

Bei den kationischen Monomeren handelt es sich urn ethylenisch 
ungesattigte, stickstoffbasische Verbindungen. Bevorzugt sind 
Ester der oben beschriebenen a,p-ethylenisch ungesattigten 
30 c 3 -C 8 -Monocarbonsauren mit Amino-C 2 -C8-alkanolen, Mono-Ci-C 4 -al- 
kylamino-C 2 -C8-alkanolen oder Di-Ci-C4-alkylamino-C 2 -C8-alkanolen, 
N-Vinylimidazole und 2-, 3- oder 4-Vinylpyridine und die durch 
Alkylierung mit Alkylhalogeniden, Dialkylsulfaten und Alkylenoxi- 
den erhaltenen quaternaren Formen davon. 

35 

Bevorzugte nichtionische, wasserlosliche Monomere sind N-Vmyl- 
lactame, insbesondere N-Vinylpyrrolidon, Ester a,P-ethylenisch un- 
gesattigter 'c 3 -C 8 -Monocarbonsauren mit C 2 -C 4 -Alkandiolen und die 
ethoxylierten oder propoxylierten Derivate davon, Amide, Mo- 
40 no-Ci-C 4 -alkylamide und Di-Ci-C 4 -alkylamide der oben aufgefiihrten 
a,p-ethylenisch ungesattigten c 3 -C 8 -Monocarbonsauren, vorzugsweise 
Acrylamid und Methacrylamid. 

Bei den vernetzenden Monomeren handelt es sich urn polyfunktio- 
45 nelle Monomere, die zwei oder mehrere nichtkonjugierte, ethyle- 
nisch ungesattigte Bindungen aufweisen oder die neben der ethyle- 
nisch ungesattigten Bindung eine Alkoxy-, Hydroxy- oder N-Al- 
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kylolgruppe enthalten. Beispiele hierfttr sind die Diester zwei- 
wertiger Alkohole mit den oben genannten ethylenisch ungesattig- 
ten Monocarbonsauren, die Vinyl- und Allylester der ethylenisch 
ungesattigten Carbonsauren Oder Divinylaromaten, insbesondere 
5 Bthylenglykoldiacrylat, 1,4-Butylenglykoldiacrylat, Propylengly- 
koldiacrylat, Vinylmethacrylat, Allylacrylat und Divinylbenzol. 
Beispiele fur polyfunktionelle Monomere sind die N-Hydroxyalkyl- 
und N-Alkylolamide der genannten ethylenisch ungesattigten Car- 
bonsauren sowie Glycidylacrylat und Glycidylmethacrylat. 

10 Geeignete Beispiele von Homo- Oder Copolymeren ethylenisch unge- 
sattigter Monomere sind Polystyrol und Copolymere des Styrols wie 
ASA, SAN, ABS; ein Terpolymer von Styrol, Acrylsaure und 4-Vmyl- 
pyridin; Polyvinylacetat sowie Polymethylmethacrylat. 

" Das Mengenverhaltnis von Pigment zu Polymer liegt im Allgemeinen 
M Bereich von 1:0,1 bis 1:10 Gew.-Teilen, vorzugsweise 1:0,5 bxs 
1:7 Gew.-Teilen. 

20 Das erste und/oder das zweite Losungsmittel enthalten vorzugs- 
weise einen Emulgator und/oder ein Schutzkolloid. Sre konnen fer- 
ner iibliche Hilfsstoffe wie Feuchthaltemittel, Konservxerungsmxt- 
tel enthalten. Alternativ kann man die Dispersion der polymerum- 
hUllten Pigmentteilchen auch in einem oder mehreren nachgeschal- 

25 teten Verf ahrensschritten damit versetzen. Der nachgeschaltete 
verfahrensschritt kann sowohl kontinuierlich als auch dxskontx- 
nierlich erfolgen. 

Vorzugsweise enthalt das zweite Losungsmittel, insbesondere wenn 
30 es sich dabei urn Wasser handelt, wenigstens ein Schutzkolloid. 
Die Gegenwart des Schutzkolloids sorgt fiir eine Langzeitstabili- 
sierung, indem es das Agglomerieren der kolloid-dispersen Teil- 
chen unterbindet. Mit Vorteil enthalten das erste und/oder zweite 
LSsungsmittel auBerdem wenigstens einen Emulgator. 

35 Als Schutzkolloide kommen die zu diesem Zweck iiblicherweise ver- 
wendeten natiirlichen oder halbsynthetischen Polymers zur Anwen- 
dung Brauchbare natiirliche oder halbsynthetische Schutzkolloide 
sind beispielweise Gelatine, Fischgelatine, Starke oder Starkede- 

40 rivate, wie Dextrine, Pektin, Gummi arabicum, Casein, Caseinat, 
Alginate, Cellulosse und cellulosederivate wie Methylcellulose , 
carboxymethylcellulose, Hydroxypropylcellulose oder Hydroxyproyl- 
methylcellulose. Insbesondere verwendet man Natriumcaseinat . 

45 Brauchbare synthetische Schutzkolloide sind wasserlosliche Homo- 
oder copolymere, wobei es sich urn Neutralpolymere, kationische 
Polymere und anionische Polymere handeln kann. Auch Komplexe aus 
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polykationischen und polyanionischen Polymeren sowie Coazervate 
kommen in Betracht. 

Die schutzkolloid-Polymere sind aufgebaut aus Monomeren mit hy- 
5 drophilen Gruppen und gegebenenfalls Comonomeren mit hydrophoben 
Gruppen, wobei das Verhaltnis zwischen hydrophilen und hydroph- 
oben Gruppen so gewahlt ist, dass das Copolymer wasserloslich 
ist. 

10 Geeignete hydrophile Monomere sind beispielsweise N-Vinyllactame, 
wie N-Vinylpyrrolidon; Acrylamid oder Methacrylamid und deren N- 
C 1 -C 4 -Mono- oder n,N-Di-Ci-C 4 -alkylderivate; Acrylsaure oder Me- 
thacrylsaure; Monomere mit einem primaren, sekundaren oder ter- 
tiaren basischen Stickstof fatom wie Amino-C 2 -C4-alkylacrylate und 

15 -methacrylate, wie beispielsweise Dimethylaminoethyl(meth)acry- 
lat, und die mit c 1 -C 4 -Alkylierungsmitteln guaternisierten Deri- 
vate davon; ethylenisch ungesattigte Sulfonsauren wie vinylsul- 
fonsaure, Acrylamido-N-propansulfonsaure und Styrolsulfonsaure; 
Bydroxy-C 2 -C 4 -alkylacrylate und -methacrylate; Allylalkohol und 

20 Methallylalkohol; olefinisch ungesattigte Verbindungen mit Bpoxy- 
gruppen wie Glycidylacrylat und Glycidylmethacrylat; Monoester 
und Diester von ethylenisch ungesattigten c 4 -C 8 -Dicarbonsauren wie 
Maleinsaure und Itaconsaure, mit Aminoalkoholen wie Dimethylami- 
noethanol; und Amide oder Imide dieser Carbonsauren mit Diaminen 

25 wie Dimethylaminopropylamin. 

Geeignete Comonomere mit hydrophoben Gruppen sind beispielsweise 
C 2 -C 4 -Alkylvinylether wie Ethylvinylether; vinylester von C 2 -C 8 - 
Carbonsauren wie Vinylacetat und Vinylpropionat; Ci-C 8 -Alkylacry- 
30 late und -methacrylate wie Methyl-, Ethyl-, n-Butyl- und 2-Ethyl- 
hexylacrylat und -methacrylat; vinylaromatische Verbindungen wxe 
Styrol; und l-01efine mit bis zu 20 Kohlenstof fatomen wie Ethy- 
len, Propylen und isobutylen. 

35 Die Menge an Schutzkolloid im zweiten Losungsmittel liegt im All- 
gemeinen im Bereich von 1 bis 50 Gew.-%, vorzugsweise 3 bis 30 
Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der jeweiligen Phase. 

Emulgatoren sind Hilfsmittel zur Stabilisierung. Man bezeichnet 
40 sie auch als grenzf lachenaktive Stoffe oder Tenside. Als Emulga- 
toren kommen iibliche fur die Herstellung von Emulsionen geeignete 
Emulgatoren zur Anwendung. Die Emulgatoren kpnnen anionischer, 
kationischer oder nichtionischer Natur sein. Anionische sind bei- 
spielsweise Seifen, Alkansulf onate , Olefinsulfonate, Alkylaryl- 
45 sulfonate, Alky lnaphthalinsulf onate, Sulfosuccinate, Alkylsulfate 
und Alky lethersulf ate, Alkylmethylestersulf onate, Acylglutamate , 
Sarkosinate und Taurate. Beispiele sind Natriumlaurylsulfat, Na- 
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triumlaurylethersulfat, Oleylsulfonat, Nonylbenzolsulfonat, Na- 
triumdodecylbenzolsulfonat und Butylnaphthalinsulfonat. 

Kationische Emulgatoren sind beispielsweise Alkyltrimethylammo- 
5 nium-Halogenide/Alkylsulfate, Alkylpyridinium-Halogenide und 
Dialkyldimethylammonium-Halogenide/Alkylsulfate. 

Geeignete nicht-ionische Emulgatoren sind beispielsweise alkoxy- 
lierte tierische/pf lanzliche Fette und Ole, z. B. MaisSlethoxy- 
10 late, Rizinusolethoxylate, Talgfettethoxylate; Glycerinester, z. 
B. Glycerinmonostearat; Fettalkoholalkoxylate und Oxoalkoholalko- 
xylate; Alkylphenolalkoxylate, z. B. isononylphenolethoxylate; 
und Zuckertenside, z. B. Sorbitanfettsaureester ( Sorbitanmono- 
oleat, sorbitantristearat) , Polyoxyethylensorbitanfettsaureester. 

15 

Geeignet sind auch zwitterionische Emulgatoren, wie Sulf obetaine , 
Carboxybetaine, Alkyldimethylaminoxide , z. B. Tetradecyldimethy- 
laminoxid, und Polymertenside, wie Di-, Tri- und Multi-Blockpoly- 
mere vom Typ (AB)x, ABA und BAB, z. B. Polyethylenoxid-block-po- 
20 lypropylenoxid, Polystyrol-block-polyethylenoxid, und AB-Kammpo- 
lymere, z. B. Polymethacrylat-comb-polyethylenoxid. ! , . .1 

Bin brauchbarer Emulgator ist femer das ethoxylierte und sulfo- 
nierte Bisphenol-A-Adukkt an Styrol. 



25 



Eine weitere Klasse geeigneter Emulgatoren sind Fluortenside. 
Ihre hydrophobe Gruppe ist ein Fluor- oder Per fluoralky Ires t, 
insbesondere ein c 8 -C 22 -Perfluoralkylrest. Sie enthalten femer 
eine hydrophile Gruppe, meist eine Carboxylat-, Sulfonat- oder 
30 Sulfatgruppe. Sie sind bereits in auBerst geringen Konzentratio- 
nen, die deutlich niedriger sind als bei herkommlichen Tensiden, 
wirksam. Zudem zeichnen sie sich durch eine hohe chemische und 
thermische Stabilitat aus. Bevorzugt verwendet man das von der 
Firma Bayer vertriebene Fluortensid Bayowet FT 448. 

Die Menge an Emulgator im ersten und/oder zweiten Losungsmittel 
liegt im Allgemeinen im Bereich von 10 bis 500 Gew.-%, vorzugs- 
weise 50 bis 200 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des einge- 
setzten Pigments. 



35 



40 



Vorzugsweise enthalt die wassrige Phase ein Feuchthaltemittel wie 
1,2-Propandiol oder Glycerin. 

Vorzugsweise enthalt die wassrige Phase ein Konservierungsmittel 
45 wie beispielsweise eine 1,2-Benzisothiazolin-Verbindung. 
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Man verwendet die gemaB dem erf indungsgemaBen Verf ahren erhaltene 
Pigmentdispersion entweder direkt Oder versieht sie mit den in 
solchen Fallen ublichen Hilfs- und Zusatzstoffen, soweit diese 
nicht bereits vor der Fallung im ersten und/oder zweiten Losungs- 
5 mittel gelost worden waren. Ubliche Hilf- und Zusatzstoffe sind 
beispielsweise Additive zur Viskositatseinstellung wie wasserlSs- 
liche Starke- und Cellulosederivate als verdickungsmittel. 

Alternativ kann man die Farbmittelzubereitung in iiblicher Weise 
10 beispielsweise durch Abziehen des ersten Losungsmittels und gege- 
benenfalls eines Teils des zweiten Losungsmittels einengen. Die 
fluchtigen Bestandteile kSnnen auch vollstandig entfernt werden, 
beispielsweise durch Spriihtrocknung. Man erhalt die erf indungsge- 
maBen Farbstoffe in Form eines Trockenpulvers , das z.B. in Wasser 
15 redispergiert werden kann. Vor oder wahrend der Aufkonzentration 
kann eventuell weiteres Schutzkolloid zugegeben werden, um eine 
noch bessere kolloide Stabilisierung zu erzielen. 

Die polymerumhUllten Pigmentteilchen weisen in der Regel eine 
20 mittlere TeilchengrSBe im Bereich von 10 nm bis 5 pa und eine 

Breite der TeilchengroBe (Varianz) von < 60 % auf . Die Teilchen- 
groBe wird geeigneterweise mit quasielastischer Lichtstreuung ge- 
messen, und die Auswertung erfolgte nach der Kumulantenmethode 
(siehe Bruce, J. Berne und Robert Pecora, "Dynamic Light Scatte- 
25 ring", John Wiley & Sons Inc. 1976, S. 196). Vorzugsweise liegt 
die mittlere TeilchengroBe im Bereich von 5 nm bis 1 |im und die 
Breite der TeilchengroBenverteilung ist vorzugsweise < 50 %. 

Auf grund des Herstellungsverfahrens enthalt das polymerumhullte 
30 Pigmentteilchen in der Regel nur ein Pigmentteilchen als Kern. 
Das Pigment dient als Keim, auf den das Polymer auf gef Silt wird. 

Gegenstand der Erfindung ist auch eine Pigmentzubereitung z.B. in 
Form einer ink-Jet-Tintenzubereitung, welche die erf indungsgemaB 
35 verkapselten Pigmentteilchen, meist in einer wassrigen Phase, 
enthalt. 

Die erf indungsgemaBen Pigmentzubereitungen eignen sich vorzugs- 
weise zum Bedrucken von Printmedien, insbesondere zum Bedrucken 
40 von Papier, Folien, Transparentfolien, Papieren zur Reproduktion 
digitaler fotograf ischer Aufnahmen und Graphiken sowie zum Be- 
drucken von Textilien. Bevorzugt zum Bedrucken von Textilien ist 
der Trans ferdruck. 

45 ErfindungsgemaBe Pigmentzubereitungen konnen wasserecht sein, 
wenn zur Umhiillung des Pigmentteilchens ein nicht wasserlosliches 
Polymer verwendet wird. Somit konnen wassrige Pigmentdispersionen 
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mit nicht wasserloslichen Polymeren ausgeriistet werden, die 
lichtecht und migrationsstabil sind. 

Beim Tintenstrahldruck-Verf ahren (Ink-Jet-Verf ahren) wird die 
5 wassrige Farbmittelzubereitung in kleinen Tropfchen direkt auf 
das Substrat gespriiht. Man unterscheidet hierbei ein kontinuier- 
liches Verfabxen, bei dem die Farbmittelzubereitung gleichmaBig 
durch eine Diise gepresst und durch ein elektrisches Feld, abhan- 
gig von dem zu druckenden Mustern auf das Substrat gelenkt wird, 

10 und ein unterbrochenes Tintenstrahl- Oder "Drop-on-Demand"-Ver- 
f ahren, bei dem der TintenausstoB nur dort erfolgt, wo ein farbi- 
ger Punkt gesetzt werden soil. Bei dem letztgenannten Verf ahren 
wird entweder iiber einen piezoelektrischen Kristall oder eine be- 
heizte Kaniile (Bubble- oder Thermo-Jet-Verf ahren) Druck auf das 

15 Tintensystem ausgeiibt und so ein Tintentropfen herausgeschleu- 
dert. Solche verfahrensweisen sind in Text. Chem. Color, Band 
19(8), S. 23-29, 1987 und Band 21(6), S. 27-32, 1989 beschrieben. 

Die erfindungsgemaB verwendeten Farbmittelzubereitungen konnen 
20 auf alle Arten von Substratmaterialien gedruckt werden. Als Sub- 
stratmaterialien seien z.B. 

- cellulosehaltige Materialien wie Papier, Pappe, Karton, Holz 
und Holzwerkstoffe, die auch lackiert oder anderweitig be- 

25 schichtet sein kbnnen, 

- metallische Materialien wie Folien, Bleche oder Werkstucke 
aus Aluminium, Eisen, Kupfer, Silber, Gold, Zink oder Legie- 
rungen dieser Metalle, die lackiert oder anderweitig be- 

30 schichtet sein kSnnen, 

silikatische Materialien wie Glas, Porzellan und Keramik, die 
ebenfalls beschichtet sein konnen, 

35 - polymere Materialien jeder Art wie Polystyrol, Polyamide, Po- 
lyester, Polyethylen, Polypropylen, Melaminharze, Polyacry- 
late, polyacrylnitril, Polyurethane, Polycarbonate, Polyvi- 
nylchlorid, Polyvinylalkohole, Polyvinylacetate, Polyvinyl- 
pyrrolidone und entsprechende Copoylmere und Blockcopolymere, 

40 biologisch abbaubare Polymere und natiirliche Polymere wie Ge- 
latine, 

textile Materialien wie Fasern, Game, Zwirne, Maschenware, 
webware, Non-wovens und konfektionierte Ware aus Polyester, 
45 modifizierten Polyester, Polyestermischgewebe, cellulosehal- 
tigen Materialien wie Baumwolle, Baumwollmischgewebe, Jute, 
Flachs, Hanf und Ramie, Viskose, Wolle, Seide, Polyamid, Po- 
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lyamidmischgewebe, Polyacrylnitril, Triacetat, Acetat, Poly- 
carbonat, Polypropylen, Polyvinylchlorid, polyestermikrofa- 
sern und Glasfasergewebe, 



5 - 



Leder, sowohl Naturleder als auch Kunstleder, als Glatt-, 
Nappa- oder Velours leder. 



genannt. 

10 Alternativ konnen die durch Tintenstrahldruck erzeugten Bilder 
und Muster zunachst auf ein Zwischensubstrat, z.B. ein Transfer- 
bild, aufgebracht und im Kontakt mit einem zweiten Substrat, z.B. 
einem textilen Substrat, auf dieses iibertragen werden. Dieser 
Prozess spielt sich haufig bei hSheren Temper aturen, z.B. bei 180 

15 bis 200 °C in einer Presse ab. 

Die Fixierung des auf dem Substrat erzeugten Druckmotivs kann 
z.B. durch Warmebehandlung erfolgen. Dies gelingt besonders dann, 
wenn zur Umhullung der Pigmentteilchen thermoplastische Polymere 

20 mit einer Glastibergangstemperatur von -100 bis +250 °c, insbeson- 
dere von 0 bis 220 »C und ganz besonders von 20 bis 200 °C ver- 
wendet werden. Somit sind fur die Fixierung nur noch relativ nie- 
drige Temperaturen, wie sie beispielsweise durch Bugeln oder mit- 
tels anderer Warmequelle erzeugt werden, fiir das Verlaufen der 

25 Polymermatrix und zur Bildung eines Farbstoff films auf dem Sub- 
strat, z.B. einer Textilie, erf order lich . 

Alternativ oder zusatzlich kann man das Druckmotiv fixieren, in- 
dem man anschlieBend ein Bindemittel, gewiinschtenf alls in Form 

30 einer wassrigen Dispersion oder Emulsion, auftragt und dessen 
Hartung herbeifuhrt. Man kann strahlungshartbare, thermisch hart- 
bare oder durch Luftoxidation trocknende Bindemittel oder physi- 
kalisch trocknende Bindemitteldispersionen oder -emulsionen ein- 
setzen. Als Beispiele fur strahlungshartbare Bindemittel seien 

35 Acrylatgruppen-haltige, Vinylgruppen-haltige und/oder Epoxygrup- 
pen-haltige Monomere, Prepolymere, Polymere und deren Mischungen 
genannt . 

Bei den thermisch hartbaren Bindemitteln erfolgt die Vemetzung 
40 in der Regel liber Polykondensations- oder polyadditionsreaktio- 
nen. Besonders geeignet sind z. B. durch Polykondensation vemet- 
zende Bindemittel auf Basis von Methylolgruppen-haltigen Acryla- 
ten. 



45 
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Beispiele fiir lufttrocknende Bindemittel, bei denen aliphatische 
Doppelbindungen durch Einwirkung von Luftsauerstof f oxidativ ver- 
netzt werden, sind trocknende Ole wie Leinol, Holzol und 
Safflorol. 

5 weitere Anwendungsbeispiele fur die erfindungsgemaBen Pigmentzu- 
bereitungen sind beispielsweise das Einfarben von Polymermassen 
wie Polyethylen (HDPE, LPPE), Polyurethan und styrolacrylnitril. 

10 Die Modifizierung der Pigmentteilchen durch das Umhiillen mit ei- 
nem Polymer gestattet ein leichtes Einarbeiten und eine Kompatx- 
bilisierung der pigmente mit den einzufarbenden polymermassen. 

Die nachfolgenden Beispiele sollen die Erfindung erlautern, ohne 
15 sie zu begrenzen. Die Beispiele veranschaulichen die Fallung ei- 
nes in einem wassermischbaren organischen Losungsmittel gelosten 
Polymers durch Vermischen mit einer wassrigen Phase. 

in den Beispielen 1- 4 liegt das Pigment dispergiert in der wass- 
20 rigen Phase vor. Im Beispiel 5 wird eine wassrige Pigmentdisper- 
sion unmittelbar vor dem Vermischen mit dem Rest der wassrigen 
Phase in die Polymer 16sung eingeriihrt. 

in den Beispielen 6 und 7 enthalt die Polymerlosung das disper- 
25 gierte Pigment. Im Beispiel 8 liegt das Pigment dispergiert xn 
der wassrigen Losung vor. Im unterschiede zu den Beispielen 1-7, 
bei denen das Vermischen kontinuierlich erfolgt, veranschaulxcht 
das Beispiel 8 eine absatzweise Durchfuhrung des erfindungsgema- 
Ben verfahrens. 

30 

Beispiel 1 

Als wassrige Phase wurden 6,60 g einer wassrigen Pigmentdisper- 
35 sion, beinhaltend 0,66 g Pigment Blau 15:4 (BASF), 0,66 g Disper- 
giermittel T38909 (ethoxyliertes und sulfoniertes Bisphenol-A-Ad- 
dukt von Styrol, BASF), 0,22 g Feuchthaltemittel ( 1 , 2-Propandiol , 
Merck) und 0,033 g Konservierungsmittel Proxcel (1,2-Benzisothia- 
zolin-verbindung, BASF) mit 2000 g destilliertem Wasser verdUnnt 
40 in dem 0,66 g Fluortensid (Bayowet FT 448, Bayer) geldst waren. 
Als Losungsmittelphase wurden 2 g Polycarbonat (Lexan 141, GE 
Plastics) und 1 g Primacor 59801 (Copolymer aus Polyethylen und 
Acrylsaure, DOW) in 200 g THF gelost. 

45 Die wassrige Phase wurde mit einer Flussrate von 507 g/min mit 
der Losemittelphase, Flussrate 63,5 g/min, kontinuierlich ver- 
mischt. AnschlieBend zog man an einem Rotationsverdampfer bex 45 
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°C und 90 mbar das Losungsmittel THF und einen Teil des Wassers 
ab, bis eine Feststof fkonzentration von 3 r l Gew.-% erreicht war. 

Die so erhaltene w&ssrige Pigmentdispersion wurde mit der analy- 
5 tischen Ultrazentrifuge untersucht. Mit Hilfe der H 2 0/D 2 0-Sedi-! 
mentationsanalyse wurde eine einheitliche Teilchendichte von q = 
1,28 ± 0,05 g/cm 3 gemessen. Somit ist ersichtlich, dass einheitli- 
che Kern/Schale-Teilchen vorliegen, d.h. dass die Pigmentteilchen 
mit Polymer belegt sind. Die TeilchengroBe wurde mittels Dynami- 
10 scher Lichtstreuung bestimmt. Es ergab sich ein Mittelwert von 
115 ran mit einer Varianz von 23 %- 



Beispiel 2 

15 

Beispiel 1 wurde wiederholt, wobei jedoch anstelle des Pigmentes 
Pigment Blau 15:4 die gleiche Menge Pigment Rot 122 eingesetzt 
wurde. 

20 Die Flussrate fiir die wassrige Phase betrug 505 g/min und die 
Flussrate fiir die Losungsmittelphase betrug 67 g/min. Die Probe 
wurde auf eine Feststof fkonzentration von 2,9 % auf konzentriert . 
Die TeilchengroBe betrug 136 nm, bei einer Varianz von 25 %. 

25 Beispiel 3 

Beispiel 1 wurde wiederholt r wobei jedoch anstelle des Pigmentes 
Pigment Blau 15:4 die gleiche Menge Pigment Yellow 138 eingesetzt 
wurde. 

30 l :« 

Die Flussrate fiir die wassrige Phase betrug 491 g/min und dxe 
Flussrate fiir die Losungsmittelphase betrug 70 g/min. Die Probe 
wurde auf eine Feststof fkonzentration von 2,5 % auf konzentriert . 
Die TeilchengroBe betrug 194 nm bei einer Varianz von 27 %. 



Beispiel 4 

Als wassrige Phase wurden 36,6 g einer wassrigen Pigmentdisper- 
40 sion, beinhaltend 3,66 g Pigment Blau 15:4 (BASF), 3,66 g Disper- 
giermittel T38909 ( ethoxyliertes und sulfoniertes Bisphenol-A-Ad- 
dukt von Styrol, BASF), 1,21 g Feuchthaltemittel ( 1,2-Propandiol, 
Merck) und 0,18 g Konservierungsmittel Proxcel ( 1 , 2-Benzisothia- 
zolin-Verbindung, BASF) mit 11000 g destilliertem Wasser ver- 
45 diinnt. Als Losemittelphase loste man 23 g Terpolymer (statistic 
sches Copolymer aus 20 % Styrol, 20 % Acrylsaure und 60 % 4-Vi- 
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nylpyridin) in 1533 g saurem Methanol, bestehend aus 98 Gew.-% 
Methanol und 2 Gew.-% 1 M HC1. 

Danach vermischte man kontinuierlich die wassrige Phase mit einer 
5 Flussrate von 510 g/min mit der LSsemittelphase, Flussrate 69 g/ 
min. AnschlieBend zog man an einem Rotationsverdampfer bei 45 °C 
und 90 mbar Methanol und einen Teil des Wassers ab, bis eine 
Feststoffkonzentration von 4,0 Gew.-% errreicht war. Die mittlere 
TeilchengrSBe betrug 138 nm bei einer Varianz von 20 %. 

10 

Beispiel 5 

Als wassrige Phase wurden 0,66 g Fluortensid (Bayowet FT 448, 
Bayer) in 2000 g destilliertem Wasser gelSst, das mit 4 ml* 1 M 

IS NaOH leicht alkalisch gestellt wurde. Die LSsungsmittelphase be- 
stand aus einer LSsung von 2 g Polycarbonat (Lexan 141, GE Pla- 
stics) und 1 g Primacor 59801 {Copolymer aus Polyethylen und 
Acrylsaure, bow) in 200 g THF. Unmittelbar vor der kontinuier- 
lichen vermischung von wassriger und LSsemittelphase riihrte man 5 

20 g einer wassrigen Pigmentdispersion, beinhaltend 0,5 g Pigment 
Blau 15:4 (BASF) und 0,5 g Dispergiermittel T38909 (ethoxyliertes 
und sulfoniertes Bisphenol-A-Addukt von Styrol, BASF), in die LS- 
semittelphase ein. 

25 Danach vermischte man kontinuierlich die wassrige Phase mit einer 
Flussrate von 500 g/min mit der LSsemittelphase, Flussrate 72 g/ 
min. AnschlieBend zog man an einem Rotationsverdampfer bei 45 °C 
und 90 mbar das LSsungsmittel THF und einen Teil des Wassers ab, 
bis eine Peststoffkonzentration von 4,0 Gew.-% errreicht war. Die 

30 mittlere TeilchengrSBe betrug 252 nm bei einer Varianz von 20 %. 

Beispiel 6 

Als wassrige Phase wurden 6 g Schutzkolloid (Na-Caseinat, Lacto 
35 Bretagne Associes) und 5 g Fluortensid (Bayowet FT 448, Bayer) in 
14000 g destilliertem Wasser gelSst. Man stellte den pH-Wert mit 
28 mL 1 M NaOH auf 11,8 ein. Als LSsemittelphase wurden 4 g Pig- 
ment Blau 15:3 (BASF) mit 16 g Polycarbonat (Lexan 141, GE Pla- 
stics) und 8 g Primacor 59801 (Copolymer aus Polyethylen und 
40 Acrylsaure, DOW) in 1600 g THF dispergiert^ 

Danach vermischte man kontinuierlich die wassrige Phase mit einer 
Flussrate von 507 g/min mit der LSsemittelphase, Flussrate 64 g/ 
min. AnschlieBend zog man an einem Rotationsverdampfer bei 45 °C 
45 und 90 mbar das LSsungsmittel THF und einen Teil des Wassers ab, 
bis eine Peststoffkonzentration von 7,8 Gew.-% errreicht war. Die 
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mittlere TeilchengrSBe betrug 262 nm bei einer Varianz von 16 %. 



Beispiel 7 

5 

Als wassrige Phase wurden 0,66 g Fluortensid (Bayowet FT 448, 
Bayer) in 2000 g destilliertem Wasser gelost, das mit 4 mL 1 M 
NaOH leicht alkalisch eingestellt wurde. Als Losungsmittelphase 
wurden 0,5 g Si0 2 -Pigment (Aerosil R 812, Degussa) mit 2 g Poly- 
10 carbonat (Lexan 141, GE Plastics) und 1 g Primacor 59801 (Copoly- 
mer aus Polyethylen und Acrylsaure, DOW) in 200 g TBF disper- 
giert. 

Danach vermischte man kontinuierlich die wassrige Phase mit einer 
15 Flussrate von 495 g/min mit der Losemittelphase, Flussrate 71 g/ 
min. AnschlieBend zog man an einem Rotationsverdampfer bei 45 °C 
und 90 mbar das Losungsmittel THF und einen Teil des Wassers ab, 
bis die Feststof fkonzentration 2,5 Gew.-% errreicht war. Die 
mittlere TeilchengroBe betrug 122 nm bei einer Varianz von 24 %. 

20 

Beispiel 8 

Als wassrige Phase wurden 6,60 g einer wassrigen Pigmentdisper- 
sion, enthaltend 0,66 g Pigment Blau 15:4 (BASF), 0,66 g Disper- 

25 giermittel T38909 (ethoxyliertes und sulfoniertes Bisphenol-A-Ad- 
dukt von Styrol, BASF), 0,22 g Feuchthaltemittel ( 1,2-Propandiol, 
Merck) und 0,033 g Konservierungsmittel Proxcel (1,2-Benzisothia- 
zolin-Verbindung, BASF) mit 1500 g destilliertem Wasser verdunnt, 
in dem 0,66 g Fluortensid (Bayowet FT 448, Bayer) gelost waren. 

30 Als Losungsmittelphase wurden 2 g Polycarbonat (Lexan 141, Pla- 
stics) und 1 g Primacor 59801 (Copolymer aus Polyethylen und 
Acrylsaure, DOW) in 397 g THF gelost. 

Die Losemittelphase wurde mittels eines Tropftrichters unter Rtih- 
35 ren wahrend einer Zeit von 100 Minuten zugetropft. 

Die wassrige Ausgangsdispersion wies eine mittlere TeilchengroBe 
von 131 run bei einer Varianz von 48 % auf , wahrend nach erfolgter 
Polymerbelegung der Pigmentteilchen die TeilchengroBe auf 157 nm 
40 anstieg bei einer Varianz von 42 %. 
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3. 



Patentanspriiche 

1. verfahren zur Herstellung von polymerumhiillten Pigmentteil- 
chen, bei dem man in Gegenwart f ein verteilter Pigmentteil- 
chen eine Losung eines Polymers in einem ersten Losungsmittel 
mit einem zweiten Losungsmittel mischt, in dem das Polymer 
nicht Oder kaum 16slich ist und das mit dem ersten Losungs- 
mittel mischbar ist. 

2 Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Pigmentteilchen vor 
dem vermischen fein verteilt in der Losung des Polymers in 
dem ersten Losungsmittel und/oder fein verteilt in dem zwei- 
ten Losungsmittel vorliegen. 

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei das erste Losungsmit- 
tel unter organischen wassermischbaren Losungsmitteln ausge- 
wahlt ist. 

20 4. verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei das 
zweite Losungsmittel Wasser ist. 

5 Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei das 
Polymer einen Polyester, ein polyvinylacetal, Polyacetal, Po- 
25 lyurethan und/oder einen Polyharnstoff umfasst. 

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei das 
Polymer ein Polymer aus 10 bis 100 Gew.-% eines oder mehrerer 
wasserunloslicher ethylenisch ungesattigter Monomere, 0 bis 
90 Gew -% eines oder mehrerer wasserloslicher ethylenisch un- 
gesattigter Monomere und 0 bis 30 Gew.-% eines oder mehrerer 
vernetzender Monomere umfasst. 

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, bei dem 
das erste und/oder das zweite Losungsmittel einen Emulgator 
und/oder ein schutzkolloid gelost enthalt. 

8. verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei das 
Polymer eine Glasubergangstemperatur von -100 bis +250 °C 
40 aufweist . 



6. 



30 



7. 

35 
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9. pigmentzubereitung, enthaltend zusammengesetzte Teilchen mit 
einem Pigmentteilchen der GroBe 5 nm bis 1 |im und einer das 
Pigmentteilchen umgebenden Hulle eines Polymers. 

5 10. Verwendung der Pigmentzubereitung nach Anspruch 9, zum Be- 
drucken von f lachenformigen Substraten mittels Ink-Jet oder 
zum Binfarben von Polymermassen. 
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